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A(9-A2A) E(7-A2H, 7-A2J,^^3C) G(fVG5) L(3- 1 
DiDl) 


(NH or N(CH 3 )), carbonylox^^OO) or oxycarbonyi (OCO) in the 
chain: phenyl or 5-7 C cycloalkyl, optionally substituted by F, CI, Br, 
CN, i-20 C alkyl, 1-20 C alkoxy or 1-20 C alkoxycarbonyl; F; CI: Br; 
or CN; the free valency is linked to a C atom. j 

USE 

(I A; X = a polymerisable group) are used for preparing polymeric 
chiral compounds; (I A: X = OH or vinyl) are used for preparing chiral 
oligo-mesogens: (I) are used as chiral dopants in liquid crystalline 
(LC) media: and LC media containing (1) are used in display 
technology, optical, electronic and opto-electronic storage media, 
electronic data processing and copying or electrophotography and in 
light-reflecting layers (all claimed). 

ADVANTAGE 

Existing LC materials have low spontaneous polarisation, small 
phase width, do not form a stable tilted smectic glass at room 
temperature or switch too slowly. (1) induce high spontaneous 
polarisation, cause minimum interference with the LC properties, and 

I DE 1964061 8-A+ 


Compounds (1) containing a chiral 2-substituted 2H-5,6-dihydro- or 
tetrahydro-pyran-5-yl group of formula (II); 

B = a single or double bond; R 1 = 1-30 carbon (C) alkyl, optionally 
substituted by fluorine (F), chlorine (CI), bromine (Br), cyano (CN) or 
hydroxyl (OH) and optionally with oxygen (O), sulphur (S), imino 



^fcrTbe produced synthetically. 

PREFERRED COMPOUNDS 
( I) are of formula (I A); 




(IA) 



n = 0 or 1; X = a polymerisable group, hydrogen (H) or OH: Y = a 
direct bond, O, OCO, COO or S; A = a spacer; M = a rnesogenic 
group. 

PREPARATION 

(disclosed) (I) can be prepared by known methods, as described in 
e.g. DE-A-39l7l86orMol.CrysL Liq. CrysL 19 1 , 23 1 (1991). 

EXAMPLE 

l,2,3,4-Tetra-O-acetyl-0-D-xylopyranose was reacted with 
hydrogen bromide in glacial acetic acid and reduced, giving 3,4-di-O- 
acetyl-D-xylal and this was condensed with methoxybenzene (in 
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isotropic (I); optical rotation laj^M) = -52.4 (concentration = 0.67 in 

chloroform). 

(9pp00l6DwgNo.0/0) 



die hloTom ethane in presence of anhydrous zinc bromide, giving a 
mixture of I '-(4-0-acetyl-2,3-didesoxy-p-D-glycero-pent-2- 
enopyranoxy)^' -methoxybenzene and l'-4 t -0-acetyl-2,3-didesoxy- 
(a-D-glyce^>-penf-2-enopy^anoyl)-4 , -methoxybenzene. A 2: 1 
mixture (V) of cis- and trans-tributyl-pent-I-enyl-stannane was 
prepared by reacting tributyl-tin hydride and l-pentyne in the presence 
of azoisobutyrodinitrile. 0.54 g (1 .5 mmole) (V), 0.2 12 g (5 mmole) 
anhydrous lithium chloride and 30 mg (5 mole-%) bis-(benzonitrile)- 
palladium(ll) chloride were stirred into a solution of 0.372 g ( 1 .5 
mmole) (IV) in 2 ml anhydrous dimethylformamide. The mixture was 
stirred at room temperature for 48 hours, then worked up. The 
product was purified by column filtration, giving 0.285 g (74%) 
mixture OB) of 2S,5R-2-(4-methoxyphenyl)-5-(cis- and 5-trans-pent- 
l-enyl)-2H-5,6-dihydropyran as a colourless liquid. 5 mg palladium 
on activated charcoal (10%) were added to 0. 1 mmole (IB) in 4 ml 1:1 
mixture of ethanol and ethyl acetate. The mixture was stirred under 
hydrogen at room temperature until hydrogenation was complete, then 
filtered and freed from solvent in vacuo. The product was purified by 
flash chromatography. This gave 41 mg (80%) (2S,5R)-2-(4- 
methoxyphenyl)-5-(n-pentyl)-tetrahydropyran as a colourless oil; 
phase transition temperatures crystalline (I) 1 1 chiral (CH) -1.0 
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© Chirale Verbindungen 

(§) Die Erfindung betrifft Verbindungen enthaitend chirale 
Reste der ailgemeinen Forme! I 

-O 

It 

2n der B elne Enfach- oder Doppelbindung und R 1 gegebe- 
nenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyan oder Hydroxy 
substituiertes und gegebenenfalls durch O, S, NH, NfCHj), 
COO Oder OCO unterbrochenes C r bis C^-Allcyl, gegebe- 
nenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyan, C t - bis G«j-AJkyl, C r 
bis Cjg-Alkoxy oder C f - bis C^-Alkoxycarbonyi substituiertes 
Phenyl oder fX- bis C,-Cycloa!kyi oder Fluor, Chlor, Brom 
oder Cyan sind, wobei die freie Vaienz mit einem C-Atom 
verknupft 1st 

Die erfindungsgemaSen Verbindungen eignen etch zur Ver- 
wendung in fiussigkristal linen Median in der Displaytechno- 
logie, in optischen, elektronischen sowie opto-elektroni- 
schen Speichermedien, der elektronischen Datenverarbei- 
tung und Vervielfaltigung oder der Elektrophotografie sowie 
in Ucht reftektierenden Schichten. 



LU 

Q 



Die folgenden An gab an sind den vom Anmeider eingereichten Unterlagen entnommen 
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Beschreibung 

Chirale, smektisch flussigkristalline Materialien, die beim AbkQhlen aus der flOssigkristallinen Phase giasartig 
unter Ausbildung einer Schichtstruktur erstarren, werden bekanntermafien auf elektrooptiscfaem Gebiet fQr 
viele Zwecke eingesetzt Zu nennen sind hier beispielsweise optische Speichersysteme (DE-A-38 27 603 und 
DE-A-39 17 196), die Hektrophotografie (DE-A-39 30 667) flussigkristalline Anzeigeelemente wie Displays 
(MoL Cryst Liq. Cryst, 1 14, 151 (1990)) sowie bei gleichzeitig voriiegendem ferroelektrischem Verhaiten elektri- 
sche Speichersysteme (Ferroelectrics, 104, 241 (1990)). 

In der Schichtstruktur ferroeiektrischer Sc*-Phasen sind die MolekuIIangsachsen innerhalb der einzelnen 
Schicht gegenuber der Schichtnormalen z geneigt Die Richtung dieser Neigung wird durch den Direktor n 
angegeben, der Winkel zwischen z und n ist der sogenannte Tdtwinkel 9. Sc*-Phasen weisen zwei stabile 
Zustande mit unterschiedlicher Richtung von n auf, zwischen denen durch Anlegen eines elektrischen Feldes 
geschaltet werden kann (elektrooptischer Effekt). 

Sc*-Phasen treten bei niedermolekularen, flussigkristallinen Materialien, bei Oligomesogenen und bei poly- 
mer f errolelektrischen Materialien auf, wobei die wesentlichen Eigenschaften der Sc*-Phasen ubereinstimmen. 

Die bislang hergestellten flOssigkristallinen Materialien weisen jedoch Nachteile auf, zum Beispiel geringe 
spontane Polarisation, geringe Phasenbreite, kein stabiles, getiltet smektisches Glas bei Raumtemperatur oder 
zu langsames Schalten. 

Das Auftreten der flussigkristallinen Sc # -Phase wird durch alle Gruppen des MoIekQls, d h. Spacer A, mesoge- 
ne Gruppe M und die chirale Gruppe in erheblichem AusmaB beeinfluBt, so daB kleinste Anderungen der 
molekularen Struktur S c *-Phasen induzieren oder auch zum Verschwinden bringen kdnnen. 

Speziell die chirale Gruppe ist durch ihre Struktur und spezielle Funktion fur das Zustandekommen einer 
spontanen Polarisation von entscheidender Bedeutung. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, chirale Gruppen fur flussigkristalline Materialien zu 
suchen, die die flussigkristallinen Eigenschaften mdglichst wenig stdren, gleichzeitig hohe spontane Polarisatio- 
nen induzieren und synthetisch verfugbar sind 

Aus der europaischen Anmeldung 630 892 sind Verbindungen bekannt, die eine chirale Gruppe der Formel 




aufweisen. 

Die Erfindung betriff t nun Verbindungen enthaltend chirale Reste der allgemeinen Formel I 




I, 



in der B eine Einfach- oder Doppelbindung und R 1 gegebenenf alls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyan oder Hydroxy 
substhuiertes und gegebenenfalls durch O, S, NH, N(CHaX COO oder CCO unterbrochenes Q- bis Cso-Alkyl, 
gegebenenf alls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyan, C,- bis C^Alkyi, Ci- bis Ca-Alkoxy oder C r bb CarAlkoxycar- 
bonyl substituiertes Phenyl oder Q- bis Cz-Cycloalkyl oder Fluor, Chlor, Brom oder Cyan sind, wobei die freie 
Valenz mh einem C-Atom verknupft ist, und deren Verwendung. 
Insbesondere betrifft die Erfindung Verbindungen der aOgemeinen Formel II 




in der 
uloder2, 

B eine Einfach- oder Doppelbindung, 

X eine polymerisierbare Gruppe oder Wasserstoff oder Hydroxy, 
Y eine direkte Bindung oder O, OCO, COO oder S, 
A em Spacer und 

M eine mesogene Gruppe sind und 
R 1 die angegebene Bedeutung hat 

Weherhin betrifft die Erfindung die HersteHung von Polymeren und Oligomesogenen aus den Monomeren 
der allgemeinen Formel I, wenn X 
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OCN, ONC oder Hydroxy ist, wobei R 2 Methyl Chlor, Brom, CN oder vorzugsweise Wasserstoff bedeutet, 
sowie deren Verwendung zum Aufbau von Aiifzeichnungsschichten fur laseroptische und elektrische Aufzeich- 
nungselemente, in der Hektrophotografie, zur Erzeugung latenter Ladungsbilder, zum Aufbau oder ais Bestand- 
teil von flussigkristallinen Anzeigeelementen sowie als farbige Reflektoren. 10 
Die in den erfindungsgeraaBen Verbindungen enthaltenen Reste der Formel 

X-Y-A-(M)d-, 

in der n, X, Y, A und M die oben angegebene Bedeutung haben, and aus der Iiteratur, z. B. DE-A-39 17 196, is 



Bei dem Molekulteil X handelt es sich bei niedermolekularen ferroelektrischen Materialien vorzugsweise urn 
Wasserstoff. Zur Herstellung von Oligomesogenen, flassigkristallinen Poiyacrylaten oder Polysiloxanen im 
Sinne einer polymeranalogen Umsetzung ist X vorzugsweise eine Hydroxy- oder eine Vinylgruppe. Zur Herstel- 
lung von radikalisch oder anionisch zu polymerisierenden Verbindungen wird fur X ein in a-Position gegebenen- 20 
falls durch CI, Br, CN oder Methyl substituierter Acrylsaurerest bevorzugt Fur thennisch polymerisierbare 
Verbindungen ist X vorzugsweise OCN, ONC, 



Bei dem Molekulteil A handelt es sich vorzugsweise urn einen gegebenenf alls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyan 
oder Hydroxy substituierten Ci- bis CM-Alkylenrest, bei dem gegebenenfalls jedes dritte C-Atom durch O, S, 30 
NH, N(CH 3 X OCO oder COO ersetzt sein kann. 

Der mesogene Molekulteil M besteht aus einem aromatischen oder aliphatischen Ringsystem der allgemeinen 
Formel III 

-yi-CB^Y^- IH, 35 
in dem die Reste 

Y 1 unabhangig voneinander eine Einf achbindung, O, COO, OCO, OCOO, CH2O, OCH2, CH «= N oder N = CH, 
B'unabhangig voneinander p-Phenylen, Biphen-4,4'«ylen, 1 A4-Thiadiazoiylen-2A Pyrimidylen-i5 oder Naphth- 
2,6-yIen und 40 
p eine ganze Zahl zwischen 1 und 3 bedeuten, 
Beispiele fur besonders bevorzugte Reste der Formel in sind: 



bekannt 



OCH : 



t2 ~Y7 



25 



O 



oder OR 
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Beispiele fur den Rest der Formel 




65 stud folgende Gruppen: 
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OCH 3 



OC 8 H X 7 




CH 3 



10 



15 



20 






OCOCgHi3 



30 



sowie die gleichen Reste mit einer Einf achbindung anstelle der Doppelbindung. 

Die Herstellung der erfindungsgemaBen Verbindungen erfolgt nach an sich bekannten Methoden (s. z. B. 
DE-A-39 17 186 oder MoL Cryst liq. Cryst 191, 231 (1991)), im folgenden sei sie anhand eines verallgeraeme- 
rungsf ahigen Beispiels eriautert 

Die Phasenumwandlungstemperaturen wurden mit einem Leitz Polarisationsmikroskop (Ortholux II poi) in 
Verbindungmit einem Mettler Mikroskopheiztisch(Mettler FP 800/84) bestimmt 

Folgende AbkQrzungen werden fOr die verschiedenen Phasen verwendet: 
K: kristalline Phase 
I: Isotrope Phase 
CHrcholesterische Phase 

Beispiel 1 
a) 3,4-Di-O-acetyl-D-xylal 

50 g (0,16 moi) 1 A3,4-Tetra-0-acetyi-P-D'Xjdopyranose werden in 19 ml (033 mol) Essigsaure und 19 ml (0,2 
mol) Essigsaureanhydrid gelost Nach AbkOhlen auf 0°C werden unter Ruhren zu der Losung 180 ml einer 
30%igen Bromwasserstoff/Eisessig- Losung gegeben und bei Raumtemperatur 2 Stunden geriihrt Die rohe 
Acetobromxyloseldsung wird bei 0°C in erne Reduktionsmischung aus 75 g Natriumacetat-Trihydrat, 125 ml 
Wasser, 125 ml Essigsaure, 250 ml Aceton und 208 g Zink innerhalb von 30 mia getropft Der Reaktionsansatz 
wird weitere 150 min geriihrt, wobei die Temperatur unter 10°C gehahen wird. Das Zink wird abfiltriert und mit 
50%iger Essigsaure gewaschen. Das Reaktio nsprodukt wird viermal mit je 100 ml Chloroform ausgeschuttelt, 
die organische Phase einmal mit 200 ml Wasser gegengeschuttelt und mit gesattigter Natriumhydrogencarbo- 
natldsung neutralisiert Nach nochmaligem Gegenschutteln mit Wasser wird die organische Phase uber Magne- 
siumsulfat getrocknet, das Losungsmittel im Vakuum entfernt und das Produkt mittels Flashchromatographie 
(Petrolether/Diethyiether 3 : 1) gereinigt 
Ausbeute: 63 g (21%), farblose Kristalle 
Schmelzpunkt: 38,1° C 
Drehwert:[aP°D= -87S(c~l,CH03). 

b) l / ^4^-Acetyl-23Hjidesoxy-P-D-glycero-pent-2-enopyran oxyi)-4'-methoxybenzol und 
l'^'-0-Acetyl-23^desoxy^a-I>glycer^^ 

3,0 g (0,015 mol) 3,4-Di-O-acetyi-D-xyial werden in 90 ml einer Losung aus Methoxybenzol (Anisol) in wasser- 
freiem Dichlormethan (3:1) unter Stickstoffatmosphare mit 50 mg wasserfreiem Zinkbromid bei Raumtempe- 
ratur unter Ruhren versetzt Nach ca. 3h werden dem Reaktionsansatz 3 ml Triethyiamin sowie 2 g festes 
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Natriumcarbonat zugegeben und nach 15 Minuten filtriert Das Losungsmittel wind im Vakuum entfernt und der 
erhaltene Sirup mittels Flashchromatographie (Laufmitteh Petrolether/Diethylether 6 : 1) gereinigt 
Ausbeute: 

P-Anomen 0,85 g (22^%), farbloser Sirup 
Drehwert :[aP° D = + 183(c=l,CH03) 
a-Anomer: 0,83 g (223%X farbloser Sirup 
Drehwert: [aP°o = + 317(c-»l,GHCb) 

c) cis-Tributyl-pent- 1 -enyl-stannan und trans-Tributyl-pent- 1 -enyl-stannan 

ZueinerLosung aus3 ml (113 mmoI)Tributylzinnhydridund6 ml(60 mmol) 1 -Pentin werden unter Stickstoff- 
atmosphare bei Raumtemperatur 0,2 g (1,2 mmol) 2^'-Azoisobuttersauredmitril zugegeben und fur 8 h auf 
75— 80°C erwarmt sowie anschiieBend fur 12 h bei Raumtemperatur geruhrt Die Reinigung des Reaktionspro- 
duktes erfolgt durch Vakuumdestillation, wobei ein cis/trans-Gemisch im Verhaltnis 2 : 1 (nach l H-NMR; 
Integration der Signale der olefinischen Protonen H-l' und H-20 erhalten wird 
Ausbeute: 3,6 g (88%), f arbiose Flussigkeit 
Siedepunkt 82—84° C/O^Torr 

Allgemeine Arbeitsvorschriften (AAV) 

AAV-1 : Palladium-katalysierte C—C-Knupfung mit Organozinnverbindungen 

Unter S ticksto ffatmosphare werden zu 1,5 mmol des in 2 ml wasseifreiem Dimethylformamid geldsten cycli- 
schen Allylacetats, 1,5 mmol der Tributylorganozinnverbindungen, 5 mmol (0,212 g) wasserfreies Lithiumchlorid 
und 5 mol-% Bis-(ben2onitrfl)-pa na d n i m (II)-chk>rid (30 mg) unter Ruhren zugegeben. Das Reaktionsgemisch 
wird 48 h bei Raumtemperatur geruhrt Der Reaktionsansatz wird mit je 50 ml destOliertem Wasser und 
Diethylether yersetzt, die etherische Phase abgetrennt, 3 x mit je 25 ml destilliertem Wasser gewaschen, 0,5 h 
mit konzentrierter waBriger Natriumfluoridldsung intensiv geruhrt und filtriert Die abgetrennte organische 
Phase wird fiber Magnesiumsulfat getrocknet und das Losungsmittel im Vakuum entfernt 

AAV-2: Hydrierung der Dihydropyranderivate 

Zu 0,1 mmol des Dihydropyranderivats in 4 ml eines Gemisches aus Ethanol/Ethyiacetat i : 1 werden 5 mg 
Palladium auf Aktivkohle (10%ig) gegeben und unter Wasserstoffatmosphare bei Raumtemperatur geruhrt 
Nach erfolgter Hydrierung wird vom Ka talysator abfiltriert und das Ldsungsmittel im Vakuum entfernt 

d) (2S£R)-2^4-MemoxyphenyI)-5-^ und 
(2S£R)-2-(4-Memoxyphenyl>^ 

Die Darstellung erfolgt nach AAV-1. Es werden 0,372 g (1,5 mmol) der Verbindung gemaB lb und g 
(1,5 mmol) eines cis/trans-Gemisches (2 : 1) der Verbindungen gemaB lc eingesetzt 
Die Reinigung des Produkts erfolgt durch Saulenfiltrauon (Laufmittel Petrolether/Ethylacetat 30 : 11 
Ausbeute (cis/trans-Gemisch): 0^85 g (7 Wo), farblose Flussigkeit 

e) (2S£R)-2-(4-MethoxyphenyI)-5-(n-penryl)-te trahydropyran 

Die Darstellung erfolgt nach AAV-2, es werden 0,051 g (0,2 mmol) des cis/trans-Gemisches der Verbindungen 
gemaB Id eingesetzt Die Reinigung des Produkts erfolgt flashchromatographisch (Laufmittel Petrolether/Ethyl- 
acetat 40:1). 

Ausbeute: 41 mg (80%), farbloses Ol Phasenumwandlungstemperaturen: K 1 1 CH-10 1 
Drehwert: [af°D« - 52,4 (c= 0,67, CHCb) 

Beispiel2 

a) Tributyl-{4~methoxyphenyI)-stannan 

Unter Stickstoff atmosphere werden zu 2,4 g (0,1 mol) Magnestumspanen in 25 ml wasserfreiemTetrahydrofu- 
ran unter Ruhren 123 ml (0,1 mol) l-Brom-4-methoxy-benzoI zugetropft Der Reaktionsansatz wird solange zum 
Sieden erhhzt, bis afles Magnesium gelost ist Zu der siedenden 4-MemoxyphenylmagneshimbromkUdsung 
werden 8,1 mol (30 mmol) Tributybdnnchlorid gegeben und 6 Stunden unter RfickfluB erhitzt Die abgekuhlte 
Reaktionsldsung wird vorsichtig mh Eiswasser versetzt und der sich bOdende Niederschlag mh konzentrierter 
Essigsaure gerade aufgeldst Gegebenenfalls wird anschiieBend mh verdunnter Ammoniakldsung neutralisiert, 
die organische Phase abgetrennt und die waBrige Phase zweimal mh Diethylether extrahiert Die vereinigten 
organischen Phasen werden einmal mh Wasser gewaschen, fiber Magnesiumsulfat getrocknet und der Diethylet- 
her im Vakuum entfernt Die Reinigung des gelbbraunen, flussigen Rohprodukts erfolgt fiber VgimnmHtx^nia. 
tion oder wahlweise fiber SaulenfUtration (Laufmittel: Petrolether 50—70). 
Ausbeute: 6,13 g (5 1 %% farblose Flussigkeit 
Siedepunkt: 150- 152°Q 03 Torr 
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b) (2S,5S>2<4-Methoxyphenyl)-5^4'-m^ 

Die Darstellung erfblgt nach AAV-1, es werden 0,372 g (13 mmoO der Verbindung gemaB lb und 0,6 g 
(1,5 mmol) der Verbindung gemaB 2a eingesetzt Als Losungsmtttel dienen 3 ml eines wasserfreien Dimethylfor- 
maraid/Teti^ydrofuran-Gemisches im Verhalthis 2 : 1. Die Reinigung des Produkts erfolgt durch Saulenchro- 
matographie (Laufmittel Petrolether/Ethylacetat 30 : 1). 
Ausbeute: 0,28 g (63%), f arbloser Feststoff 
Schmelzpunkt: 135°C 

Drehwert:[aP° D = -1913(c=0^7,CHCI 3 ). 

c) (2S3S)-23-Di^4-raethoxyphenyl)-tetrahydropyran 

Die Darstellung erfolgt nach AAV-2. Es werden 58 mg (0,2 mmol) der Verbindung gemaB 2b eingesetzt Die 
Reinigung des Produkts erfolgt durch Umkristallisation aus EthanoL 
Ausbeute: 48 mg (82%), f arblose Kristailnadein 
Phasenumwandlungstemperaturen: K 139,8 Ch 1703 1 
Drehwert:[aF°D- -223 (c= 1,43, CHCls). 

PatentansprGche 
1 . Verbindungen, enthaltend chirale Reste der allgemeinen Fonnel I 




If 



in der B eine Einfach- oder Doppelbindung und R 1 gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyan oder 
Hydroxy substituiertes und gegebenenfalls durch O, S, NH, N(CH 3 )> COO oder OCO unterbrochenes Ci- bis 
Cso-Alkyl, gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Brom, Cyan, Q- bis CarAlkyl, Cr bis Car Alkoxy oder Ci- bis 
Cao-Alkoxycarbonyl substituiertes Phenyl oder C5- bis Cr-Cycloalkyl oder Fluor, Chlor, Brom oder Cyan 
sind, wobei die freie Valenz mit einem C- Atom verknupft ist 
2. Verbindungen gemaB Anspruch 1 der Fonnel U 




in der 
nOoderl, 

B eine Einfach- oder Doppelbindung, 

X eine polymerisierbare Gruppe oder Wasserstoff oder Hydroxy, 
Y eine direkte Bindung oder O, OCO, COO oder S, 
A ein Spacer und 

M eine mesogene Gruppe sind und 
R l die angegebene Bedeutung hat 

3. Verbindungen gemaB Anspruch 1 mit B als Einf achbindung. 

4. Verbindungen gemaB Anspruch 1 mit B als Doppelbindung. 

5. Verwendung der Verbindungen gemaB Anspruch 2 mit einer polymerisierbaren Gruppe X zur Herstel- 
lung polymerer chiraler Verbindungen. 

6. Verwendung der Verbindungen gemaB Anspruch 2 mit X=OH oder X= Vinyl zur Herstellung von 
chiralen Oligomesogenen. 

7. Verwendung der Verbindungen gemaB Anspruch 1 als Dotierstoff in flussigkristallinen Medien. 

8. Verwendung von flussigkristallinen Medien enthaltend Verbindungen gemaB Anspruch 1 in der Display- 
technologic in optischen, elektronischen sowie opto-elektronischen Speichermedien, der elektronischen 
Datenverarbeitung und Vervielftltigung oder der Elektrophotografle sowie in Licht reflektierenden Schich- 
ten. 
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